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I Die Erfindurtg betrifft eine Markierungsflussigkeit ouf der 
Basis einer einen irn alkalischen Bereich liegenden pH-Wert 
a ufwei sender* wa Brig en Losung von Hydroxypyrentrisulfon- 
saure. Um die Eigenschaften einer solchen Russigkeit in 
vielfacher Minsicht zu verbessern, wi rd vorgeschtsgen. ihr 
Saccharose. Lactose. Maltose und/oder von diesen Seech a 
nden abgeleitete^ Monosaccharide zuzusetzen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft cine Markierungsflussigkeit. 
die Hydroxypyrentrisulfonsaure (Pyranin; CJ. solvent 
green 7 No. 59040) als Fluoreszenzf arbstoff bzw, Tages- 5 
leuchtfarbe im waDrigen alkalischen Medium enihak. 
Eine solche FlOssigkek ist in dcr DE-PS 23 15 680 be- 
schrieben. Mit ihr konnen Schreibtexte durch Uberstrei- 
chen deutlich hervorgchoben bzw. optisch von anderen 
Tcxtcn abgesetzt (markiert) werden. 10 

Die in dew vorerwahntcn Patent beschriebene FlGs- 
sigkeit besitzt im Vcrgleich mil anderen Markierungs- 
flussigkeiten den Vorteil, daB der mit ihr auf einer Un- 
lerlage erzeugte Abstrich aufgrund des Tagesleuchtfar- 
bcn-Charakters des Pyranins sehr farbintensiv ist und 15 
die Farbwirkung spontan nach dem Auf trag eintritL 

Bei manchen Verwendungen der bekanmen Markie- 
rungsHussigkeiten auf Pyraninbasis ergeben sich jedoch 
gewisse Nachteile. Wird die pyraninhaltige Flussigkeit 
beispielsweisc auf Durchschlage bestimmter "kohJepa- 20 
pierfreier* Durchschreibesatze aufgebracht, so ist ein 
Ausbleichen oder sogar ein vollstandiges LOschen der 
zu markierenden Schrift zu beobachten; beim Auftra- 
gen auf thermosensiiive Papiere. z. B. Sog. "Fax"- Papier, 
crgibt sich ein "Verdunkeln* der Markicrungsflache* 25 
Solche unerwflnschten Wirkungcn, die mit einem Unle- 
serlichwerdcn des mit der Markierungsflussigkeit tiber- 
strichenen Schreibiextes verbunden sind, kronen auch 
bei Papieren mit anderen Beschichtungen auftretcn. 

In der DE-PS 24 41 823 wird zur Verbesserung der 30 
Lichtbestandigkcit von als Tagesleuchtfarben wirken- 
den Fluoreszenzfarbstoffen, auch solche die Pyranin 
cnthalten, vorgeschlagen. den Farbstoffcn bzw, den die- 
se enthaltenden MarkierungsfHlssigkeken Rcduktions- 
mitte! zuzusetzen. Dadurch wird die Lichtbestandigkcit 35 
zwar in gewissem Umfange verbessert. Jedoch werden 
die cingangs erwahmen Nachteile (Ausbleichen bzw. 
Lttschen der Schrift, Schwarzen bzw. Verdunkeln der 
Markierungsflache) nicht nur nicht eliminiert. sonderh 
unter Urnstanden je nach Papiertyp sogar noch ver- 40 
starkt. 

Milder vorliegcndcn Erfindung sollen die bekannten 
pyraninhaltigen Markierungsflilssigkeiten $0 weiterent- 
wickelt werden. daB sie universeli, also auch in den vor- 
erwahnien.bisher mit Nachteilen behaftctcn Fallen ver- 45 
wendbar sind, wobei gleichzeitig auch noch die Lichtbe- 
standigkcit der Fai ^abstriche verbessert werden solL 

Die erfindungsgemaDe Markierungsflussigkeit auf 
der Basis einer einen im aikaiischen Bereich liegenden 
pH-Wert aufweisenden waDrigen LOsung von Hydrox- 50 
ypyrcntrisulfonsaure ist gekennzeichnet durch den Ge- 
halt an Saccharose, Lactose, Maltose oder von diesen 
Sacchanden abgeleiteter Monosaccharide oder an Mi- 
schungen der genannten Saccharide. 

Bei Verwendung der erfindungsgemaOen Markie- 55 
rungsfltissigkeit werden die Wirkungen und Vorteile er- 
reicht, die der vorerwahntcn Zielsetzung cntsprechen. 
Durch die universale Verwendbarkeit der erfindungs- 
gemaOen Markierungsflussigkeit erubrigi sich die Be- 
reitstellung mehrerer Markierungsflussigkeitcn unter- 60 
schiedlicher Zusammensetzung, wodurch Verwechslun- 
gen beim Verbraucher ausgeschlossen werden und die 
Voraussetzung fur cine rationelle Lagerhahung beim 
Handler geschaffen wird. Es ergeben sich aber auch 
kostenmaBige Vorteile gegenuber der Verwendung pig- 65 
menthaltiger Markierungsflussigkciten auf Basis einge- 
farbter Kunststoff-Dispersionen. Im ubrigen schont der 
hohe Anteil an nachwachsenden Rohstoffen bei der er- 
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findungsgemaBen Markierungsflussigkeit die nature 
chen Ressourcen (ErdOl). 

Fiir die Zwecke der Erfindung werden schon aus Ko- 
siengrtinden vorzugsweise die naturlich vorkommen- 
den Formen der erwahn ten Saccharide eingeseut. Ihr 
Gehalt in der Markierungsfidssigkeit kann 2wischen 5 
und 50Gew.-%, vorzugsweise 10 und 20 Gew,-%, bezo- 
gen auf das Gesamtgewicht dcr Flussigkeit. bctragen. 

Zur Abstimmung der gewQnschtcn Farbwirkung 
kann die Flussigkeit noch andere Farbstoffe, vorzugs^ 
wcise ftuoreszierende Farbstoffe, cnthalten, wobei diese 
wasserldsltch sein sollen. 

Die Einsteilung eines pH-Wertes im Bereich von 
8—13 ftirdert den Fluoreszenzeffeki, wobei der pH- 
Wert vorzugsweise im engeren Bereich von 9—10 liegt. 
Eine Abpufferung speziell mit Trishydroxymethylami- 
nomethan hat sich als vorteilhaft erwiesen. jedoch kon- 
nen durchaus auch weitere Puffersubstanzen, wie z, B. 
Nairiumzitrat, An wendung finden. 

Damit die Haitbarkeit der Markierungsflussigkeit 
nicht durch Mikrobenbefall beeintrachtigt wird, sollte 
ein IConservierungsmittel zugesetzt werden, 2. B. ein 
Isothiazolinon-Derivat, 

Weitere die Eigcnschaften (z. B. FlieBverhaken und 
Verlauf sowie Erh^hung dcr Brillanz)dcr Markierungs- 
fiassigkeit verbessernde bzw. modifizierende Zusatze 
sind oberflachenaktive Substanzen (Nctzmittel) und/ 
oder wasserldsliche Bindemiucl, z. B. olfreie Alkydhar- 
ze. 

Nachfolgend wird die Zusammensetzung einigcr Bei- 
spiele fiir die erfindungsgemaBe Markierungsflussigkeit 
angegeben. 

Beispiel 1/(GELB/Effekt) 



Pyranin (Solvent green 7) 1 .6% 

Trishydroxymethylaminomethan t ,0% 

NaOH Qj<y 0 

Isothiazolinon-Derivat 0^% 

D-Glucose 20.0% 

Wasser 764% 

Beispiel 2/(GRUN-Effekt) 

Pyranin 

Reactive Green 2 1 0,35% 

Trishydroxymethylaminomethan 1 ,0% 

NaOH o,7% 

Isothiazolinon-Derivat 0,25% 

Saccharose 20,00% 

Wasser 76! 1% 



1. 



l l. i_ i r.i. . r. i 



DE 40 20 900 CI 



Beispiel 3/(0 RANG E-Effekt) 

Pyranin 

Basic red 1 (10%ige Losung) 
Basic violet 10(10%ige L6sung) 
Trishydroxymethylaminomethan 
Nairiumzitrat 

olfreies Alkydharz 
Fructose 



0.1% 
Wasser 



Beispiel 4/(ORANGE-Effekt) 

Pyranin 

Basic red 1 (10%ige Losung) 
Basic violet 10(10°/oige Losung) 
Trishydroxymethylaminomethan 
Natrium2itrat 

Na^CCh 

olfreies Alkydharz 
Galactose 

Uothiazolinon-Derivat 
Wasser 



Beispiel 5/(GELB-Effekt) 

Pyranin 

Trishydroxymethylaminomethan 
NaOH 

1 sothi a2olinon - Deri va t 

Lactose 

Wasser 



0,8% 

0.5% 

0,25% 

0.5% 

4,5% 

3.5% 
13,0% 
10,0% 
Isothia- 
zoiinon- 
Derivat 

66,85% 



0,8% 
0,5% 
0,25% 
0,5% 
4,55% 
3,5% 
13,0% 
10,0% 
0,1% 
66,8% 



1,7% 
1,0% 
0,8% 
0,2% 
20,0% 
76,5% 
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tQrlich vorkommenden Formen entsprechcn. 

3. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzeichnet, daB der Gehalt dcr Markie- 
rungsflussigkeit an den Sacchariden 10 bis 20 
Gew*-%* bezogen auf das Gesarntgewicht der Flus- 
sigkeit, betrfigt. 

4. Markierungsflussigkeit nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspruche, gekennzeich- 
net durch den Gehait an mindestens einem weite- 
ren wasserlpslichen Farbstoff. 

5. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 4, da* 
durch gekennzeichnet, daB der Farbstoff fluores- 
zicrend ist. 

6. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Farbstoff Tages* 
leuchtfarben-Charakter hat- 

7. Markierungsflussigkeit nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Flussigkeit auf einen pH- 
Wert im Bereich von 8 - 13abgepuffert isc. 

8. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Abpufferung auf 
einen pH-Wert von 9— 10 erfoigt. 

9. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 7, ge- 
kennzeichnet durch einen Gehalt an Trishydrox- 
ymethylaminomethan. 

10. Markierungsflussigkeit nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Flussigkeit ein Konservie- 
rungsmittel gegen schadlichen Mikrobenbefall ent- 

hah, 

11. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 10. ge- 
kennzeichnet durch einen Gehalt an einem [sothia- 
zotinon-Derivat. 

12. Markierungsflussigkeit nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Ansprtiche. gekennzeich- 
net durch den Gehalt an einem wasserloslichen 
Bindemittel. 

13- Markierungsflussigkeit nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspruche, gekennzeich- 
net durch den Gehalt an Netzmittein. 



Beispiel 6/(CELB-Effekt) 

Pyranin L8% 

Trishydroxymethylaminomethan 1 ,0% 

Na 2 COj 2,0% 

lsothiazolinon-Derjvat 0,2% 

Maltose 20,0% 

Wasser 74,0% 

Sek. Na- Alkansulfonat 1 ,0% 

Patentanspruche 
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1. Markierungsflussigkeit auf der Basis cincr cincn 
im alkahschen Bereich liegenden pH-Wert aufwei- 
senden waBngen L6sung von Hydroxypyrentrisul- eo 
fonsaure (CI. solvent green 7 No. 59040) dadurch 
gekennzeichnet, daB sie 5 — 50 Gcw.-%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Flussigkeit, an Saccha- 
rose. Lactose, Maltose, von diesen Sacchariden ab- 
geleiteter Monosaccharide oder an Mischungen 
dieser Saccharide enthalt. 

2. Markierungsflussigkeit nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Saccharide den na- 



